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Foreliggende oppfinnelse vedrorer utstyr for kontinuerlig, horisontal sloping av 
metall, spesielt aluminium, innbefattende et isoiert reservoar elier kulp som er 
innrettet til d romme flytende metall, samt en i forhold til kulpen l0stagbart anordnet 
stopeform med en isolerende plate med hull som kommuniserer med stopeformen, 
hvilken stopeform innbefatter et fortrinnsvis sirkulaert formrom med veggmateriale av 
-permfiabelt,materiale. f.eks. grafitt. for tilforsel av olj e samt minst en langs omkretsen 
av formrommet anordnet ringdyse for direkte tilf0rsel av kjolemedie. 

Som angitt ovenfor, er det altsa tidllgere kjent direkte kjolt horisontalt stopeutstyr for 
kontinuerlig sloping av metall der olje tilfores gjennom formromveggen gjennom en 
ringspalte eller et permeabelt veggelement og har som oppgave A danne en 
smerende film mellom formveggen og metallet. 

Selv om denne type stopeutstyr fungerer rimelig bra er kvaliteten til det stopte 
produkt likevel vesentlig d^rligere enn for tilsvarende vertikalt stopeutstyr der det i 
tillegg til olje ogsci tilfores gass gjennom formromveggen. 

Ulempen med vertikalt stopeutstyr er bl.a at det omtatter et stort antall stopeformer 
som gj0r at det er kostbart a fremstille. 

Dernest er det vertikale utstyret kun innrettet til k stope bestemte lengder i en 
semikontinuerlig prosess som gjor at det ogsd er dyrt a operere. 

Ved stoping med horisontalt stopeutstyr benyttes kun et par stopeformer, og 
stopingen foregcir kontinuerlig, idet passende lengder av det stopte produkt kuttes av 


under stopeoperasjonen. Det kontinuerlige, horisontale stopeutstyret er saledes bade 
rimelig a fremstille og rimelig a operere. 

Det har vsert et formal med foreliggende oppfinnelse a fremskaffe horisontalt utstyr 
for kontinuerlig sloping av metall, spesielt aluminium, hvor kvaliteten pS det stopte 
produkt har like god kvalitet som tilsvarende produkt stopt med vertikalt stopeutstyr. 

Utstyret 1 henhold til oppfinnelsen er karakterisert ved at det mellom det permeable 
veggmaterlale og stopeformhuset er anordnet en ringspalte for fordeling av gassen 
respektive oljen til veggmateriale, idet ringrommet er oppdelt i sektorer ved hjelp av 
piugger og tilfores oljen/gassen via separate tilforselskanaler for hver sektor, hvorved 
tilforselen av olje/gass kan differensieres rundt omkretsen. 


Kravene 2-5 angir fordelaktige trekk ved oppfinnelsen. 

Oppfinnelsen skal beskrives naermere i det etterfolgende ved hjelp av eksempel og 
med henvisning til vedfoyde tegninger hvor: 

Fig. 1 viser, delvis, i oppriss stQpeutstyr for kontinuerlig horisontalstoping 
av langstrakte gjenstander, f.eks. aluminium pressbolt, 

Fig. 2 viser i storre m^lestokk selve st0peformen vist i Fig. 1 , h.h.v. 

a) I tverrsnitt og b) i lengdesnitt langs linjen A-A i tversnittsfiguren a). 

Som det fremg^r av Fig. 1 omfatter stopeutstyret 1 i h.h.t. oppfinnelsen et isolert 
metallforrSd eller kulp 2 og en stopeform 3. Kulpen 2 er forsynt med en sideveis 
anordnet Spning 4 mot stapeformen 3, hvor en forbindelsesring 5 av varmeisolerende 
materiale dahner overgangen mellom kulpen og stopeformen 3. 
Stopeformen pd sin side er lostagbart festet til en holdeinnretning 6 som via en 
hengselforbindelse 7 gjor det mulig Sl svinge holdeinnretningen og dermed 
stopeformen 3 fra en posisjon hvor den ligger til aniegg mot forbindelsesringen 5 til 
en utsvinget posisjon som gjor det mulig a demontere (utskifte) eller reparere 
stopeformen. 


Selve st0peformen som er naermere vist i Fig. 2, innbefatter et to-delt ringformet hus, 
hvorav en ferste 8 hovedhusdel er forsynt med boringer 10,11 for tilforsel av olje, 
respektive gass til innenfor iiggende, permeable formromringer 12,13, mens en andre 
husdel 9 er forsynt med en ringformet utsparing som danner en vannkjelekanal 14. 
De to husdelene 8 eg 9 fastfioldes til hverandre ved hjelp av et antall skruer 15. I 
sammenskrudd posisjon, som vist 1 figuren, dannes en skr^ttstilt spalte 16 mellom de 
to delene, slik at dot under stopeoperasjonen strommer vann fra kanalen 14 og 
giennom spalten 16 langs hele periferien av det stopte produkt, like utenfor 
formrommets 17 utl0p. 

Som nevnt er det anordnet spermeable ringer 12,13 som er fysisk adskilt fra 
hverandre ved hjelp av en pakning, tetningsstoff 18 e.l. Disse ringene danner veggen 
±formrommeH- 7.._ :— — rTzr=zzzzr: — . _ _ — 

Et viktig trekk ved oppfinnelsen bestir i at ringformete spalter 20 (se Fig. 2, b)) som 
dannes mellom st0peformhuset 8 og ringene 12,13 er forsynt med plugger 21 (bare 2 
vist pS tegningen) slik at ringrommet 20 er brutt opp i sektor, to eller flare etter 
onske/behov. Herved kan tiiforselen av bSde gass og olje differensieres langs 
omkretsen av formrommet. Slik differensiering, spesielt av gasstilf0rselen, er viktig 
for a kunne oppna et godt stoperesultat. 

Ved formrommets 17 innlop er det anordnet en plate 19 av varmeisolerende 
materiale ("hot-top") som fastholdes ved hjelp av en holdering 22 via en 
skrueforbindelse 23. 

Idet formrommets 17 vegg, dvs. ringene 12,13, danner primaerkjoleomrSdet under 
stopeoperasjonen, vil arealet av veggflaten representere en av faktorene som 
bestemmer kjolingen av metallet. 

Den isolerende platen 19 kan, avhengig av legeringstype og onsket primaerkj0ling, 
strekke seg noe innover (ved 24) ringen 12. 


Idet platen er enkelt lostagbar, vil det vaere lett S skifte plate og derved stope 
forskjellig typer legeringer i samme st0peform. 

Stopeutstyret I h.h.t. oppfinnelsen virker ellers p4 folgeride mate: 

Flytende metall, f.eks. aluminium, fylles i kulpen 2 fra en stopeovn e.L (ikke vist), 

Metallet strommer gjennom Spningen 4 og hullene 25,26 i platen 19 til formrommet 

17. 

Ved begynnelsen av stopeoperasjonen er utiopet 27 i stopeformen 3 lukket ved hjelp 
av en bevegbar st0pesko (ikke vist). SS snart metallet bar fyit formrommet 17, 
begynner skoen §i forskyve seg, samtidig som vann tilf0res gjennom spalten 16 og 
gass og olje tilfores gjennom ringen 12,13. 


Etter hvert som stopeskoen forskyver seg og metall etterfylles i formrommet via 
kulpen, dannes et langstrakt stopeemne. Skoen tas bort s^ snart stopeemnet har 
nadd en viss lengde. Siden stopeprosessen er kontinuerlig, kan emnet 1 og for seg 
anta hvilken som heist lengde, men hensiktsmessig kuttes emnet (ikke vist) i 
passende lengder for ekstrudering eller andre formal. 

Som nevnt ovenfor, sS er stopeutstyret innrettet for differensiert tilforsel av olje og 
gass rundt omkretsen. 

Spesielt nSr det gjelder tilf0rselen av gass, er det funnel hensiktsmessig k tilfore 
samme mengde gass rundt hele omkretsen av formrommet ved oppstart av 
st0peprosessen. Deretter, nSr stopeprosessen har kommet i gang og stabilisert seg, 
reduseres gasstilforselen til formrommets ovre omr&de. 

For 0vrig ndr det gjelder primaerkjeilngen, dvs. kjolingen gjennom ringene 12,13 1 
formrommet 17, er det, for k redusere kjolingen, funnet hensiktsmessig ^ fremstille 
formhuset 8,9 av st^l, istedenfor aluminium som er vanlig. Videre for ytterligere § 
redusere kjolingen kan det vaere aktuelt i skjerme (redusere varmeoverfc ringen) mot 
kjolekanalen 14 ved a anordne en isolerende ringplate 28, f.eks. av plexiglass, pS 
den siden av husdelen som vender mot kjolekanalen. ir~^% 
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Patentkrav 


1. Utstyr for kontinuerlig, horisontal sloping av metall, spesielt aluminium, 
innbefattende et isolert reservoar eller kulp (2) som er innrettet til romme flytende 
metall, samt en i forhold til kulpen (2), lostagbart anordnet stopeform (3) med en 
isolerende plate (19) med hull (25,26) som kommuniserer med stopeformen, hvllken 
stopeform (3) innbefatter et fortrinnsvis sirkulaert formrom (17) med en vegg (12,13) 
av permeabelt materiale for tilforsel av olje og gass, samt minst en langs omkretsen 
av formrommet anordnet ringdyse (16) for direkte tilforsel av kjolemedie, 
ifcra-r-a^re^ri-s^e-Tit^ — yj^zdzzat^let-iriellornddetperme^able^eggmate 
st0peformhuset (8) er anordnet en ringspalte (20) for fordeling av gassen respektive 
oljen til veggmateriale, idet ringrommet er oppdelt i sektorer ved hjelp av plugger og 
tllfores oljen/gassen via separate tilforselskanaler (10,11) for hver sektor, hvorved 
tilforselen av olje/gass kan differensieres rundt omkretsen. 

2. Utstyr ifolge krav 1, 

karakterisert ved at veggmaterialet utgjores av to fysisk ved hjelp av en 
pakning e.l. adskilte ringer (10,11). 

3. Utstyr ifelge krav 1 , 

karakterisert ved at formhuset (8,9) er fremstilt av stSI. 

4. Utstyr ifolge krav 1 , 

karakterisert ved at st0peformhuset bestar av to deler (8,9) med en 
mellomliggende kjolekanal (14) , idet det mot den ene forste delen som omslutter 
det permeable materialet (12,13) i formrommet (17) er anordnet en varmeisolerende 
ringplate (28) for ^ redusere varmeovergangen til formrommet. 


5. Utstyr ifolge krav 1 , 

karakterlsert ved at den isolerende platen (19) er utskiftbar og er, 
avhengig av legeringstype og onsket kjoling, innrettet til a strekke seg innover (ved 
24) det permeable materialet (12,13) i formrommet (17). 




